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Ricinolsaure spaltet, wie bereits von Kraft, 
Bericht der dtsch. cihem. Ges M Bd. 21, S. 2730, fest- 
gestellt wurde, leicht ein Molekul Wasser ab. Das 
heifit, man gewinnt nach der Dehydratisierung der 

5 Ricinolsaure eine Oktadecadiensaure, wobei die 
neu gebildete Doppelbindung in Konjugation zu 
der bereits vorhandenen treten kann. Diese 
9, n-Linolsaure fiihrt allgemein den Namen »Ri- 
cinensaure« und kann durch Veresterung mit einem 

10 Polyalkohol, wie Glycerin, leicht in den Neutral- 
ester iibergefuhrt werden, der ein holzolartiges 
Produkt darstellt und als Ricinenol weitgehende 
Bedeutung erreicht hat. 

5 -CH(CH 2 ) 7 -COOH Ricinolsaure 

CH 3 (CH 2 ) 5 -CH-CH— CH 

= CH(CH 2 ) 7 • COOH Ricinensaure 



J. Scheiber (deutsche Patentschriften 512822; 
512 895; 513 309; 513 540) stellte Ricinenol durch ao 
Verseifen von Ricinusol, Dehydratisierung der fret- 
gesetzten Ricinolsaure und Wiederveresterung der 
gebildeten Ricinensaure mit Glycerin dar. Spatere 
Verfahren, insbesondere amerikanische, beschrei- 
ben die Herstellung von Ricinenol durch direkte 2$ 
Dehydratisierung von Ricinusol mittels Katalysa- 
toren, wobei bereits die verschiedensten Katalysa- 
toren genannt worden sind. 

Gegeniiber den bekannten Katalysatoren wurde 
nun gefunden, daB Mischungen von Natrium- 30 
bisulfat und Borsaure als Dehydratisierungskataly- 
satoren fur die Herstellung heller, niedrigviskoser 
und gut trocknender Ricinenole besonders gut ge- 
eignet sind. Natriumbisulfat fur sich erzeugt Ole 
niedriger Viskositat, aber dunkler Farbe. Durch 35 
Verwendung eines Mischkatalysators, bestehend 
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aus Natriumbisulfat und Borsaure, kann man bei 
passend gelenkten Mischungsverhaltnissen der bei- 
den Katalysatorkomponenten hingegen Ricinenole 
niedriger Viskositat und heller Farbe herstellen, 
5 die auch in der Trocknung ein auffallend gutes 
Verhalten zeigen. 

Durchgefuhrte Vergleichsversuche zeigen, daB 
Natriumbisulfat in der Katalysatorwirkung der 
Borsaure iiberlegen ist; wahrend mit Natrium- 

10 bisulfat der Jodzahlhochstwert bereits nach I bis 
2 Stunden erreicht wird, liegt dieser bei Borsaure 
tiefer und wird erst nach 3 bis 4 Stunden erzielt. 
Ahnliche Verhaltnisse ergeben sich bei der Betrach- 
tung der Dienzahl. Durch eine Mischung der beiden 

15 Katalysatoren wird nicht nur ein wesentlich er- 
hohter Jodzahlhochstwert bei kiirzester Reaktions- 
zeit erreicht, sondern vor allem auch die durch 
Natriumbisulfat bewirkte nachteilige Farbver- 
• scbleclrterung des Ols beseitigt. So verlauft beim 

ao Arbeiten mit einer Mischung aus xVo Natrium- 
bisulfat und 0,5 */o Borsaure die Dehydratisierung 
des Ricinusols geradezu vollkommen, da der Jod- 
zahlhochstwert von 136 bereits nach 1 Stunde Er- 
hitzung ohne merkliche Farbvertiefung des Reak- 

35 tionsproduktes im Vergleich zur Farbe des Aus- 
gangsols erreicht wird. 

Der Arbeitsprozefl vollzieht sich in der Weise, 
daB das zu dehydratisierende Ricinusol mit ent- 
sprechenden Mengen der Katalysatoranteile ver- 

30 setzt und die Wasserabspaltung unter Riihren und 
unter indifferenter Gasatmosphare bei 250 bis 
290 0 , vorzugsweise etwa 260 bis 27a 0 , innerhalb 
1 bis 2 Stunden durchgefuhrt wird. Nach der De- 
hydratisierung kiihlt man ebenfalls unter Kohien- 

35 dioxyd- oder einer anderen indifferenten Gas- 
atmosphare auf normale Temperatur ab und reinigt 
das erhaltene Ricinenol durch Auswaschen mit 
Wasser von ungefahr 8o° von den Katalysator- 
anteilen. 

40 An Stelle von Orthoborsaure konnen auch Bor- 
saureanhydrid, Borax, Amraoniumborat oder 
andere Borverbindungen verwendet werden. 

Beispiel 1 

45 3000 Gewichtsteile Ricinusol werden mit 30 Ge- 
wichtsteilen Natriumbisulfat und 15 Gewichtsteilen 
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Orthoborsaure versetzt, ami 270 0 unter indifferen- 
ter Gasatmosphare erhitzt und 120 Minutem bei 
dieser Temperatur gemhr.t. Das Dehydratations- 
wasser wird dabei in einer Kaltefalle aufgefangen. 50 
Nach Abkiihlen auf normale Temperatur wird das 
gebildete Ricinenol mit Wasser von ungefahr 8o° 
katalysator- und saurefrei gewaschen. Das 01 hat 
eine Farbzahl von etwa 12 nach Dr.E.Forurobert 
und Dr. F. Pall auf (Farbenzeitung Bd. 31, 55 
1925/26, S. 967 bis 971 und I354>> eine Saurezahl 
unter 10, eine Jodzahl (Hanus) von etwa 139, eine 
Viskositat bei 20 0 von 18 bis 24CP/T0I. 2:1 und 
besitzt gut trocknende Eigenscbaften. . 

60 

Beispiel 2 

1000 Gewichtsteile Ricinusol werden mit 20 Ge- 
wichtsteilen Natriumbisulfat und 20 Gewichtsteilen 
Borax versetzt auf 270 0 erhitzt, 60 Minuten auf 65 
dieser Temperatur belassen und wie im Beispiel 1 
weiterbehandelt. Die Kennzeichen des vom Kataly- 
f sator gereinigten Ols sind: FarbzaM = 10 bis 25, 
Saurezahl unter 10/ Jodzahl (Hanus) — 135 bis 192, 
Viskositat bei 20 0 = 17 bis. 25 cP/Tol. 2 : 1. Das 01 70 
trocknet innerhalb 24 Stunden zu klebfreien Fiknen. 

PAT E N TANS PRtJ CHE: 

1. Verfahren zur Herstellung von Ricinenol 75 
durch Wasserabspaltung aus Ricinusol mittels 
Katalysatoren, dadurch gekennzeichnet, daB 
Ricinusol mit einer Mischung von Natrium- 
bisulfat und Borsaure oder einer anderen Bor- 
verbindung als wasserabspaltender Katalysator 80 
erhitzt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch i, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Ricinusol mit 1 */<> Natrium- 
bisulfat und 0,5% Borsaure auf Temperaturen 
von etwa 250 bis 290 0 , vorzugsweise 260 bis 85 
270°, erhitzt wird. 



Angezogene Drudksdhriften: 
Franzosische Patentsdhrift Nr. 831 57<>; 9<> 
Industrial and Engineering Chemistry Bd. 32, 
1940, S. 555 his 558. 
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